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© Flexible, textile Konstruktion fUr Druck- und/oder Saugschlauche. 

© Urn eine flexible, textile Konstruktion fUr Druck- 
und/oder SaugschlSuche bei Tief- und Tiefsttempe- 
raturen einsetzen zu konnen, werden die SchlSuche 
aus Synthesegarnen geformt und es wird auf der 
Innen- und/oder Auflenseite eine Folie oder Be- 
schichtung aus synthetischem Material aufgetragen. 



O 

00 



CO 



UJ 



Xerox Copy Centre 



1 



EP 0 310 860 A1 



2 



Die Erfindung betrifft eine flexible, textile Kon- 
struktion fOr Druckund/oder Saugschlauche, die bei 
Tief- und Tiefsttemperaturen einsetzbar sind. 

In der modernen Technik finden zunehmehd 
Gase mit tiefsten Temperaturen, wie flUssiger 
Stickstoff. flUssiger Sauerstoff und dgl., Verwen- 
dung. Das Zuleiten dieser Substanzen mit tiefen 
und tiefsten Temperaturen ist kompliziert und erfor- 
dert teure, spezielle Leitungen. Bisher hat man 
Kunststoffe wegen der sofortigen Versprodung und 
der Bruchgefahr nicht eingesetzt, sondern nur star- 
re Oder kaum biegbare, teure Metallkonstruktionen. 

Aufgabe der vbrliegenden Erfindung ist es, 
eine Schlauchkonstruktion zu schaffen, mit der 
Substanzen, wie flUssiger Stickstoff oder flUssiger 
Sauerstoff, gefQrdert werden konnen und zu ge- 
wahrleisten, dafl diese Leitungen nicht versproden, 
flexibel bleiben, ohne zu brechen, dem auftreten- 
den Druck standhalten und eine geringe Kalteleitfa- 
higkeit besitzen. 

Erfindungsgema/3 wird jetzt vorgeschiagen, da/* 
die Schlauche aus Synthesegamen geformt sind 
und, auf der Innen- und/oder Auflenseite eine Folie 
Oder Beschichtung aus synthetischem Material tra- 
gen. Die Schlauche konnen aus diesen syntheti- 
schen Garnen gewebt, gewirkt gefiochten oder ge- 
wickelt sein und als Materialien haben sich hochfe- 
stes Polyacrylgam (PAC), aber auch Poiyestergar- 
ne (PES), Polypropylengame (PP) ais geeignet er- 
wiesen. Auch Game oder Monofile aus spezieilen 
Rohstoffen. wie Polyetheretherketon (PEEK), Poly- 
tetrafluorethylen (ETFE) und Polybenzimidazole 
(PB!) konnen fur Sondereinsatzgebiete, vorwiegend 
in Kombination mit PAC, PES oder PP Garnen 
zweckmaflig verwendet werden. Es konnen sowohl 
Multifilamente als auch Monofilaments und Faser- 
game eingesetzt werden. 

Es hat sich gezeigt, da/3 hochfestes Polyacryl- 
nitril (PAC) neben der hohen Festigkeit und guten 
UV- und Chemikalienbestandigkeit auch bei tiefsten 
Temperaturen keine Veranderung hinsichtiich der 
Biegsamkeit bzw. Festigkeit aufweist. Aus diesem 
Material hergestellte SchlMuche konnen daher vor- 
teilhaft fur den Transport von flQssigen Gasen ein- 
gesetzt wer den. Die Game aus diesen hochfesten 
Poiyacrylfasern, z.B. Dolanit der Hoechst AG. Fft, 
werden zu einem Schlauch gewebt, gewirkt, ge- 
fiochten oder gewickelt und innen und/oder auflen 
mit einer kaltbestandigen (nicht versprodenden 
Dispersion oder Folie abgedichtet). Es hat sich 
uberraschend gezejgt, daA spezielle synthetische 
Fasern bzw. Folien in einem spezieilen Aufbau 
bisher nicht bekannte, vorteilhafte Eig nschaften 
liefern (Nichtv rsprddung bei Tlefsttemperatur n). 
Gema/3 der Erfindung wird aus diesen Materialien 
ein Schlauch erzeugt, wobei in erster Linie nicht 
der Web- oder Flechtvorgang, sondern der speziel- 



le urid neuartige Aufbau eines solchen Schlauches 
die Erfindung darstellt. Erst durch diese angemel- 
dete Konstruktion ergeben sich die bisher nicht 
bekannten, vorteiihaften Eigenschaften eines Text- 
5 ilschlauches, namlich die Eignung zum Transport 
von Gasen mit tiefsten Temperaturen. 

Die Erfindung sei nun anhand von Beispielen 
naher beschrieben, 

w 

Beispiel 1 

Es wurde ein Schlauch unter Verwendung von 
hochfestem Polyacrylgam, und zwar Dolanit 

75 (Warenzeichen der' Fa.Hoechst), gewebt und mit 
einer nahtlosen Polyesterfolie, Naluphan 
(Warenzeichen der Fa.Kalle) t versehen. Dann wurde 
flUssiger Stickstoff eingefUllt und der Schlauch 
nach einigen Minuten untersucht. Es trat keine 

20 merkbare Abhahme der Flexibility der Schlauch- 
konstruktion ein, auch war es nicht mSgiich, den 
Schlauch mit einem 5kg-Hammer zu zerstoren. Der 
Schlauch konnte alle Schlage aufnehmen und dies 
zeigt, da& keinerlei Versprodung des Materials auf- 

25 getreten war. 



Beipsiel 2 

30 Es wurde ein Schlauch aus Polyesterfilament- 
garnen, Trevira hochfest (Warenzeichen), gefioch- 
ten und mit einer nahtlosen Folie aus dem gleichen 
Material versehen. Es wurde dann flUssiger Stick- 
stoff eingeftillt und nach einigen Minuten ebenfalls 

35 versucht, den Schlauch mit einem 5kg-Hammer 
durch SchlSge zu zerstoren. Der Schlauch hielt 
alien SchlS gen stand und es kpnnten nachtraglich 
keinerlei BeschSdigungen festgestellt werden. ; 
Nach wie vor konnte der Schlauch gebogen wer- 

40 den, ohne zu brechen und die KalteleitfMhigkeit war 
auflerst gering; so war nur geringfUgige Reifbildung 
auf der Auflenseite des Schlauches festzustellen. 



45 AnsprUche 

1 . Rexible, textile Konstruktion fur Druck- 
und/oder SaugschlSuche, die bei Tief- und Tiefst- 
temperaturen einsetzbar sind, dadurch gekenn- 

50 zeichnet, dai3 die Schlauche aus Synthesegamen 
. geformt sind und auf der Innen- und/oder Au/ten- 
seite eine Folie oder Beschichtung aus syntheti- 
schem Material tragen. 

2. Konstruktion nach Anspruch Y, dadurch g - 
55 kennz ichnet, daJ3 die Schlauche aus Synthesegar- 

nen g w bt gewirkt, gefiochten oder gewickelt 
sind. 
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3. Konstruktion nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet daJ3 als Synthesematerialien 
hochfeste Polyacrylnitrilfasergarne (PAC) einge- 
setzt werden. 

4. Konstruktion nach einem der vorhergehen- 5 
den AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, dafl ais 
Synthesemateriaii n hochfeste Poiyetherfilament- 
garne oder Monofile (PES) eingesetzt werden. 

5. Konstruktion nach einem der vorhergehen- 

den AnsprQche. dadurch gekennzeichnet dafl als ;o 
Synthesematerialien Polyetheretherketon (PEEK) 
Filamentgarne oder Monofile eingesetzt werden. 

6. Konstruktion nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet daJ3 ais 
Synthesematerialien Polybenzimidazolfasergarne 75 
eingesetzt werden. 

7. Konstruktion nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet dafl als 
Synthesematerialien Poiypropylenfaser- oder Fila- 
mentgarne bzw. -Monofile eingesetzt werden. 20 

8. Konstruktion nach einem der vorhergehen- 
den AnsprQche, dadurch gekenn zeichnet dafl als 
Synthesematerialien Polytetrafluorethylenmonofile 
eingesetzt werden. 

9. Konstruktion nach einem der vorhergehen- 25 
den AnsprQche, dadurch gekennzeichnet dafl ent- 
sprechend den Bnsatzerfordemissen Mischungen 
verschiedener Synthesematerialien verwendet wer- 
den. 

10. Konstruktion nach einem der vorhergehen- 30 
den AnsprQche, dadurch gekennzeichnet daJ3 die 

auf der Innen- und/oder Auflenseite aufgebrachte 
Folie versprodungsfrei ist und den erforderlichen 
Druckbelastungen Stand halt. 
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